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Die f olgenden Angaben »ind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prtifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Feste kosmetische Zusammensetzung auf Basis verfestigter Ole 
® Die Erfindung betrifft feste kosmetische Zusammenset- 

zungen auf Basis verfestigter die, die infolge ihres wachs- 

arttgen Charakters und ihrer Transparenz insbesondere 

fur kosmetische Stifte mit unterschied lichen Zusatzstof- 

fen geeignet sind. Die Zusammensetzung ist dadurch ge- 

kennzeichnet. daS sie 40 bis 95 Gew.-% eines kosmetisch 

annehmbaren Oles oder dtgemisches, 1 bis 10 Gew.-% 

Lanosterin und.O bis 58 Gew.-% eines oder mehrerer kos- 

metischer Wirkstoffe oder Zusatzstoffe umfaSt, jeweils 

bezogen auf die Gesamtmenge der Zusammensetzung. 
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Beschreibung 

Die Erfindung beiriffi feste kosmeiische Zusammenset- 
/.ungen auf Basis vcrtcsiigter Olc. Derartigc Zusaminenset- 
zungen sind infolge ihres wachsartigen Charakters und ihrer 5 
Transparenz insbesondere ftir kosmeiische Stifte mil unier- 
schiedlichen Zusaizstoffen geeignei. 

Die Basis bisheriger iransparenter und fester kosmeu- 
scher Formulierungen sind meist Seifen von Fettsauren, wie 
Natriumstearat oder Natriumcocoat oder solche mil anderen to 
iniitcl- bis langketiigcn Fclisaurcresien, wie Slearyl, Isosiea- 
ryL Palmityl oder Talgsaureresten. Als Gegenionen werden 
zumeist Alkali- Ionen wie Natrium oder Lithium oder auch 
Tricihanolamin cingcscizi. Man crhalt dabei fesie transpa- 
rente Formulierungen, die insbesondere als Kemseifen oder 15 
in einem Deodorant oder Antitranspirant eingeset2t werden. 
Bekannt als Handel sprodukt ist beispielsweise Stearinsaure- 
monoethanolamid. 

Weiterhin ist als Basis von Deodorantien oder Antitran- 
spirantien ein Ocmisch von Potyolen und Dibenzylidcn-ose 20 
oder Dibenzyliden-monosorbitol mit Polyolanteilen meist 
oberhalb von 50 Gew.-% bekannt, urn einen Getierungsef- 
fekt zu erreichen. Der hohe Polyolanteil zieht jedoch einen 
hohen transepidermalen Wasserverlust nach sich. 

In der EP-A-291331 sind transparente Stifte als Antitran- 25 
spirant aus Aluminiumchlorhydrat, nichtionischen oberfla- 
chenaktiven Mi tie In, erwcichcnden Olen (Emollients) und 
Wasser beschrieben. 

Die EP-A-451002 beschreibt klare Antitranspirant-Stifte, 
die aus dcm Anuiranspirant, einem zweiwertigen Alkohol, 30 
Dibenzylmonosorbitolacetal. N-Methylpyrrolidon sowie ei- 
nem Emollient und einem Stabilisator bestehen. 

SchlieBlich wird in der EP-A-665007 die Schwierigkeit 
der Herstellung transparenter Antitranspirant-Gele geschil- 
dert infolge der beschrankten Auswahl an Grundsubstanzen, 35 
die iiberhaupt klarc Gele bilden, und eine spezielle Zusam- 
mensetzung aus einem spezifischen Siliconol und 12-Hy- 
droxystearinsaure oder einem Salz davon sowie einem Deo- 
dorant beschrieben, bei der alle Bestandteile einen Bre- 
chungsindex von 1 ,48 bis 1 ,53 cSt haben miissen. 40 

Zum anderen beschreibt die EP-A-636359 eine desodo- 
rierende Wtrkstoffkombination auf der Basis von alpha- 
omcga-Alkandicarbonsauren und Wollwachssauren, die 
u. a. auch mit den ublichen Hitfsmitteln zu festen Stiften 
verarbeitet werden kann. 45 

Bci den auf Seifen basierenden Deodorantien sind die ak- 
tiven Bestandteile in einem Alkohol geiost, oder, bei der al- 
koholfreien Formulierung, in dem PolyoL Der hohe Seifen- 
anteil ist jedoch nichi ohne weiteres auf andere Formulie- 
rungen, wie z. B. Deodorants ubertragbar. 50 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine feste kos- 
meiische Zusammenselzung zu entwickeln, die von der kos- 
metischen Grundlage her ohne Irritationsprobleme fur alle 
Hauttypen anwendbar ist, und die bevorzugt vollstandig 
oder ini wcscnUichen transparent isL 55 

Eine speziellere Aufgabe ist die Bereitstellung klarer oder 
lichtdurchlassiger kosmeiischer Stifte mit zusatzlichen kos- 
metischen Wirk- oder Duftstoffen. 

Die neue feste kosmeiische Zusammenselzung auf Basis 
verfestigter Ole ist dadurch gekennzeichnet, daB sie 40 bis «> 
95 Gew.-% eines kosmetisch annehmbaren Oles oder Olge- 
misches, 1 bis 10Gew.-% Lanosierin und 0,1 bis 58 Gew.-% 
eines oder mehrerer kosmeiischer Wirkstoffe oder Zusatz- 
stofFe umfaBt. 

Ein wescntlichcs Mcrkmal der Erfindung bestcht darin. 65 
daB eine bevorzugie Ausfiihrungsform der Zusammenset- 
zung transparent ist, d. h. vollstandig klar und maximal 
lichtdurchlassig. Andere Ausfuhningsfornien konnen je 
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nach /.ugeseiyjen SlolTen auch iransluzent sein. d. h. mil et- 
was herabgesetzter Lichtdurchlassigkeit aber durchsichug. 

Eine weitere Ausfiihrungsform der Erfindung mit hohen 
Pigmentanicilen oder Zusaizstoffen, die cine Triibung her- 
vorrufen, kann auch undurchsichug sein. 

Es wurde uberraschend gefunden, daB der Zusatz von La- 
nosterin zu ublichen kosmetischen Olen feste, wachsartige 
Produkte ergibt, die je nach Anteil von Lanosierin und Art 
des Oles einen Tropfpunkt von hoher als 60°C erreichen und 
sich somit ausgezeichnet als Grundlage fur kosmetische 
Stifle oder andere feste kosmeiische Zusamincnsctzungen 
eignen. 

Lanosterin ist ein steroider Alkohol, Lanosta-8,24-dien- 
3|*-ol bzw. 4 ) 4,14a-Trimeihyl-5a-cholesta-8,24-dien-3P-ol, 
der weitgehend aus Lanolin erhalten wird, z. B. durch frak- 
tionierte Kristallisation. Lanolin wiederum wird aus Woll- 
wachs von Schafen gewonnen und ist in der Kosmelik als 
Salbengrundlage bekannL Nahere Einzelheiten uber die 
Aufklarung der zu Lanosterin fuhrenden Trennverfahren 
sind in der Monografie "Woolwax" von E.V. Truter, 1956, 
Intersience, angegebcn, auf die hier Bezug genommen wird. 
Lanosterin hat ein Molekulargewicht von 426,7, bildei farb- 
lose Kristatle, hat einen Schmelzpunkt von 138-140°C und 
ist Ibslich in Chloroform und Ethanol. 

Als Handelsprodukt ist Lanosterin unterder Bezeichnung 
LANOSTEROL von verschiedenen Lieferanten erhalllich, 
beispielsweise von Croda Chemicals Ltd., East Yorkshire, 
England, Die Begriffe Lanosterin und Lanosterol werden 
hier synonym verwendet 

Lanosterin hat wegcn seiner Verwandtschaft mit Chole- 
sterin Bedeutung bei der Therapie von Sloffwechselerkran- 
kungen und ist dariiber hinaus als Emulgator bekannt. 

Insofem gab es fur den Fachmann keineriei Hinweis, daB 
die Kombinadon von kosmetischen Olen und Lanosterin so- 
wie gegebenenfalls weiterhin die Festigkeit und die kosme- 
tischen Eigenschaften verbessemden Wachsen, Kautschu- 
ken, Copolymeren und Polymeren zu festen Produkten, ahn- 
lich den klassischen Lippenstiften, jedoch mit Transparenz, 
fuhren konnte. 

Die fiir die Erfindung eingesetzten Ole konnen ubliche 
kosmetische Ole sein, wie ein Mineralol; hydriertes Polyiso- 
buten (INCI-Name: Hydrogenated polyisobutene); syntheti- 
sches oder aus Naiurprodukten hergestelltes Squalan (INCI- 
Name: Squalane, z. B. Synthesquar* Cosbiol®); kosmeti- 
sche Ester oder Ether, die verzweigt oder unverzweigt, ge- 
saiugi oder ungesatugt sein konnen; pflanzliche Ole; oder 
Gemische zweier oder mehrerer davon. 

Als Ester oder Ether sind zum Beispiel geeignet (INCI- 
Namen): 

Dipentaerythrityl hexacaprilate/hexacaprate/tridecyl trimel- 
litate/tridecyl stearate/neopentyl glycol die apry late dica- 
prate, Propylene glycol dioctanoate 5, Propylene glycol di- 
caprylate 2,30 dicaprate, Tridecyl stearate/neopentyl glycol 
dicaprylate dicaprate/tridecyl trimelutate, Neopentyl glycol 
dioctanoaie, Isopropyle myristate, Diisopropyl dimer dilino- 
leate, Trimethylpropane triisostearate, Myristyl ether, Stea- 
ryl ether. Butyl ether, Dicaprylyl ether, PPG1-PEG9 Lau- 
royl glycol ether. PPG 1 5 Stearyl ether, PPG 14 Butyl ether, 
Fomblin HC25. 

Besonders geeignet Ole sind beispielsweise Mineralble, 
Hydrogenated Polyisobuten, Polyisopren, Squalane, TVide- 
cyltrimellitat, Trimethylpropan-triisostearat, Isodecylcitrat, 
Neopentylglycol-diheptanoat, PPG-15-stearylether, Calen- 
duIacU, Jojoba-Ol, Avocadool, MacadamianuBdl oder ein 
Gemisch mehrerer davon. Je nachdem welche Ole ausge- 
wahlt werden, werden die kosmetischen Eigenschaften der 
festen Zusammenselzung beeinfluBt, wie Transparenzgrad, 
Weichheit, Harte, SpretLungswirkung. So erhalt man bei- 



DE 197 07 309 A 1 



3 



spielsweise mil 50 bis 70 Gew.-% Squalane® Oder Hydroge- 
naicd Polyisobuten cine vollig iransparenie fcsic Zusam- 
mensetzung. 

Fur die Erfindung nutzliche kosmeiische Wirksioffe kon- 
nen scin Poly mere, Copolymers Siliciumdioxid (Silica), s 
Vitamine. organische ollosliche Farbstoffe, anorg anise he 
Pigmente, Antioxidationsmittel, Deodorants, Sonnenschutz- 
initlcl, Dulls lolTe und weiicre aus dcr Kosmctik bekannte 
Wirksioffe. wie Kaolin oder mil SiO» gemaB W096/17588 
modifiziertes Kaolin. 10 

Die erfindungsgemaBe Zusammensetzung, bestehend al- 
lein aus einem Ot und Lanosterin ftihrl bereits zu einer fe- 
sten kosmetischen Zusammensetzung mit befriedigenden 
Eigenschaften hinsichtlich der Festigkeit, auch fur kosmeti- 
sche Stifle. Einc Verbesserung diescr Festigkcitseigenschaf- 15 
ten sowie der sonstigen kosmetischen Eigenschaften ist 
moglich durch die zuvor und nachfolgend genannten Wirk- 
und Zusatzstoffe. 

Zur Verbesserung der Festigkeit und Stabilkat der erfin- 
dungsgemaBen Zusammensetzungen, insbesondere in Form 20 
von kosmetischen Stiften, diem der Gehalt von Polymeren 
oder Copolymeren, wie beispielsweise von hydrierten Sty- 
ren/Methylstyren/Inden-Copolymeren, z. B. Regalite 
R10 1® von Hercules; Copolymeren von Vinylpyrrolidon 
und langkettigen a-Olefinen, wie Antaron V220® Antaron 25 
V216®. Unimer U15®; Salzen von Fettsaureestem, wie So- 
dium Isostearoyl lactylate (Pationic ISL® von Rita Corp.); 
und PEG- 120 Methyl glucose dioleate (z. B. Glucamale 
DOE 120®); sowie Gemischen da von, sowie von Kautschu- 
ken, wie Polyisopren; und von Wachsen, wie Bienenwachs. 30 
Polyisopren ist besonders geeignet. 

Besonders bevorzugt sind hydrierie Styren/Methylstyren/ 
Inden-Copolymere, da sie die Bruchfestigkeit von Stiften 
mindern ohne eine Triibung in die Transparenz des Stiftes 
cinzubringen. AuBerdem gewahrleisten hydrierie Kohlen- 35 
wasserstoffharze eine b esse re Formbarkeit und Einfullbar- 
keit der Zusammensetzung in Lippenstift- oder diinne Stift- 
fonnen. 

Eine bevorzugte erfindungsgemaBe Zusammensetzung 
enthalt 40 bis 95 Gew.-% eines kosmetisch annehmbaren 40 
Oles oder Olgemisches, 1 bis 10 Gew.-% Lanosterin und 5 
bis 30 Gew.-% eines oder mehrerer kosmetischer Copoly- 
mere oder Polymere sowie geeignete Duft- oder Farbstoffe 
oder Gemische da von. 

Einc weilerc Verfcstigung der Zusammensetzung kann 45 
auch durch den Zusatz anorganischer StofFe, wie Silica (Si- 
liciumdioxid), z.B. Aerosir* Cab-O-Sil*, Syloid®, oder 
durch Pigincntc. Kaolin, mit SiOy modifizieries Kaolin, 
Ti0 2 usw. erfolgen. Ober darin gegebenenfalls enthaltene 
Hydroxygruppen kdnnen Bindungen zur Verfestigung des 50 
Produktes ausgebildet werden, wobei die Trans parenz nicht 
beeintrachtigt wird und ein eventuelles oliges Feeling des 
Stiftes auf der Haul herabgesetzt werden kann. 

Weitere Zusatz- bzw. Wirkstoffe in den kosmetischen Zu- 
sammensetzungen konnen sein Vitamine, z. B. Vitamin A 55 
oder Vitamin A-Derivate; gefarbte Pflanzenextrakte, wie 
fettloslicher Gardenienextrakt, fettlb'slicher Karottenextrakt, 
Paprika-LS-ExtrakU 0-Caroten, Lilhospermum-Extraki; or- 
ganische Lichtschutzmiuel wie z. B. Octylmethoxycinna- 
mate; Methyl gluceth 10 oder Methyl gluceth 20; sowie ak- 60 
live Deodoranticn, wie Triclosan, oder Gcruchsloscher, wie 
Grillocin®. 

. Von besonderem Interesse ist die Zugabe von DuftstofFen. 
Die erfindungsgemaBe feste Zusammensetzung weist den 
groBen Vorteil auf, daB in ihr hohe Anteile von Parfumen, 65 
meist gelost in Alkoholen und als Konzentrat vorliegend, 
eingearbeiiet werden kdnnen, ohne daB die Zusammenset- 
zung undurchsichlig wird. Auf diesc Weisc lassen sich Par- 



fumanteile von OA bis 15 Gew.-%. bezogen auf das Gesami- 
gcwichi der Zusammensetzung, in diese aufnehmcn. Ein 
hergestellter transparenter Duftsuft gestattet eine besonders 
asthetische und zugleich leichte Applikation z. B. im Hals- 
und Gesichtsbercich, in Achselhohlen usw. 

Weiterhin von besonderem Interesse ist die Zugabe von 
FarbstofTen und Pigmenten zu den erfindungsgemaBen Zu- 
sammenselzungen. Es konnen alle bekannten organischen 
Farbstoffe und anorganischen Pigmente verwendet werden, 
die in der Kosmetik iiblich sind. Dabei ist zu beachten, daB 
zur Beibehaltung der Transparenz einer Zusammensetzung 
die Einfarbung durch organische ollosliche Farbstoffe erfor- 
derlich ist, wahrend fur transluzente oder noch starker ein- 
getriibte Zusammensetzungen auch anorganische Pigmente 
verwendet werden konnen. 

Die organischen Ol loslichen Farbstoffe konnen der Zu- 
sammensetzung problemlos hinzugefiigt werden. Die Verar- 
beitung mit anorganischen Pigmenten erfolgt vorteilhaft in 
der Weise, daB das Pigment oder Pigmentgemisch mit einem 
Ol vermahlen wird und dann der Zusammensetzung hinzu- 
gesetzt wird. Geringe Mengen Pigmente, etwa im Bereich 
von 0,1 bis 0,3 Gew.-%, fuhren zu farbigen, nahezu transpa- 
renten festen Zusammensetzungen. Bei groBeren Pigment- 
mengen, etwa bei 3 bis 4 Gew.-%, ist die Zusammensetzung 
triibe oder undurchsichlig. Daher ist auch die Formuiierung 
von Lip pen stiften, Make-up-Stiften, Lippenglanz, Rouge 
oder Grundierungen moglich, was ebenfails besondere Aus- 
fuhrungsfonnen der Erfindung darstellen, bei denen die Pig- 
ment- gehalte bis zu 8 Gew.-% betragen konnen. 

Pigmente, Pigmentgemische oder Pulver mit pigmentarti- 
ger Wirkung, worunter auch solche mit Perlglanz-Effekt zu 
verstehen sind, konnen zum Beispiel umfassen Eisenoxide, 
Titan(di)oxid, Glimmer, Kaolin, Talkum, Glimmer-Titan- 
oxid, Gliramer-Htanoxid-Eisenoxid, Wismutoxychlorid, 
Nylonkiigelchen, Keramikkugelchen, expandierte und 
nichtexpandierte synthetische Polymerpulver, pulverfbr- 
mige natiirliche organische Verbindungen wie gemahiene 
Festalgen, verkapselte und unverkapselte Getreideslarken 
sowie GUmmer-Titanoxid-organischer Farbstoff. 

Selbstverstandlich kdnnen auch erfindungsgemaBe feste 
Zusammensetzungen mit in erster Linie Duftkomponenten , 
z. B. Duftstifte, mit Pigmenten versehen werden, und umge- 
kehrt konnen mehr oder weniger pigmentierte Zusammen- 
setzungen mit bestimmten Duftanteilen versehen werden. 

Es kdnnen auch Fliissigkristalle hinzugesetzt werden 
z. B. Licritherm® von Merck. 

Ein weiteres besonderes Merkmal der Erfindung besteht 
darin, daB die Zusammensetzung wasserphasenfrei ist, d. h. 
sie enthalt kein gesondert hinzugegebenes Wasser, das als 
eigenstandige Phase aufzufassen ware. Die Zusammenset- 
zung enthalt hochstens solche geringen Wassermengen, die 
physikalisch gebunden durch einzelne Zuschlagstoffe einge- 
tragen werden. Dieser Anteil liegt jedoch deutlich unter 5 
Gew.-%. 

Die Herstellung der erfindungsgemaBen festen Zusam- 
mensetzungen erfolgt allgemein in der Weise, daB das Ol 
mit Lanosterin bei erfaohter Temperatur von etwa 40 bis 
90°C unter Riihren vermischt wird. Die Temperatur kann 
gegebenenfalls auch boner sein, wenn harzartige Polymere 
und Copolymere als ZusatzstofTe hinzugegeben werden und 
deren Schmelzpunkt hotter liegt. Es ist vorteilhaft, derartige 
Stoffe durch Schmelzen in die Zusammensetzung aufzuneh- 
men. Danach werden weitere kosmetische Wirkstoffe oder 
sonstige Zusatzstoffe unter Riihren und bei Temperaturen, 
die diesen Stoffe n angemessen sind und dem Fachmann auf 
diesem Gebiet bekannt sind, hinzugegeben. Bei Temperatu- 
ren zwischen etwa 60 und 70°C wird das homogen Ge- 
misch, das zuvor durch langsames Riihren entliiftet worden 
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ist. in entsprechende Formen gegossen und abgekuhlt. 
Bevorzugte A usfiihrungs formen der Erfindung sind 

1) feste Zusammensetzungen in Form von transparen- 
len fesien Make-up's, gefarbt oder ungefarbt, mil Dufi- 
stoffen oder ohne Dufistoffe, mit oder ohne Akuv- 
stoife, Sonnenschutzfilter oder Flussigkrisialie; 

2) transparente Duflkompositionen, gefarbt oder un- 
gefarbt. mit Dufistoffen oder ohne Duftstoffe, mit oder 
ohne Aktivstoffe, Sonnenschutzfilter oder Flussigkri- 
staile; 

3) transparente Sonnenschutzkompositionen, gefarbt 
oder ungefarbu mit Duftstoffen oder ohne Duftstoffe, 
mit oder ohne Aktivstoffe oder Fliissigkristalle. 

4) transparente Deodorant- und/oder Antitransprirant- 
kompositionen, gefarbt oder ungefarbt mit Duftstof- 
fen, mit oder ohne Aktivstoffe oder Flussigkristalle. 



gemischten Pigmente hinzugegeben. Unier Riihren mit ca. 
350 U/Min. wurde Silica hinzugesctzt. Nach Einfuhrung 
von Silica wurde unter weiterer Absenkung der Temperatur 
langsam geruhrt, um das homogene Gemisch zu entliiften. 
5 Bei 65°C wurde das Produkt in Formen gegossen. 

Beispiel 4 

Transparenter Stift mit farbigem Pflanzenextrakt 

10 

Lanosterin 7 

Hydrogenated polyisobuten 53 

Tridecyl trimellitate 24,90 

Hydrogenated styrene/Methy Istyrene/Indene 10 
15 Copolymer 

Sibca 4 

Lithospermum-Extrakt 0,10 



Die Erfindung soil nachstehend durcta Beispielenaher er- Es wurde wie im Beispiel 3 gearbeitet. Der Lithosper- 
lautert werden. Alle Prozentangaben sind Ciewichtspro- 20 mum-Extrakt wurde bei 80°C nach der Einarbeitung von Si- 
zente, sofern nicht anderes angegeben ist. lica hinzugegeben. 



Beispiel 1 

Ungefarbter transparenter Stift (1) 

Die Herstellung erfolgte durch Vermischen aller Bestand- 
teile bei einer Temperatur bis etwa U5°C. Nach Schmelzen 
des Wachses wurde das homogene Produkt auf 70°C abge- 
kiihlt und in Formen gegossen. 



Lanosterin 3 

Squalane* q.s. 

Tridecyl trimellitate 15 

Hydrogenated styrene/Methy Istyrene/Indene 15 
Copolymer 



Beispiel 2 

Ungefarbter transparenter Stift (2) 

Die Herstellung erfolgte wie im Beispiel 1, 

Lanosterin 8 

Hydrogenated polyisobuten q.s. 

Tridecyl trimellitate 25 

Hydrogenated styrene/Methylstyrene/Indene 22 
Copolymer 



Beispiel 3 

Gefarbter transparenter Stift 

Lanosterin 6 

Hydrogenated polyisobuten q.s. 

Tridecyl trimellitate 24,97 

Hydrogenatcdstyrenc/Mcthylstyrene/Indene 8 
Copolymer 

Red 7 Ca** Lake (CI 15850 : 1) 0,02 

Red 33 Al Lake (CI 17200) 0,01 



30 



Beispiel 5 

Transparenter Stift mit Lichtschutz 

Lanosterin 8 

Hydrogenated polyisobuten q.s. 

Trimethylolpropane triisostearate 10 

Hydrogenated styrene/Methylstyrene/Indene 1 0 
Copolymer 

Octylmethoxycinnamate 6 



Es wurde in gleicher Weise wie im Beispiel 1 verfahren. 
35 Das Octylmethoxycinnamate wurde bei 70°C wahrend der 
Abkiihlung hinzugegeben. Der Lichtschutzfaktor (SPF) be- 
trug 8. 



40 



Lanosterin, das Copolymers THdecyl trimellitate und 
Hydrogenated polyisobuten wurden unter Riihren mit ca. 
300 U/Min. bei Temperaturen bis etwa 115°C geschmolzen. 
Nach AbschluB des Schmelzvorganges wurde die Tempera- 
tur auf 95°C abgescnkt und die getrennt mit Trimellitat vor- 



Beispiel 6 

Transparenter Stift mit Deodorant-Eigenschaften 



Lanosterin 
Polyisopren 
45 Triclosan 
Squalane 
Fragance 



5,5 

q.s. 

0,3 

3 

1 



Es wurde-in ahnlicher Weise wie im Beispiel 1 verfahren. 
so Das Triclosan wurde bei 70°C wahrend der Abkiihlung hin- 
zugegeben und die Duftstoffe unmitteibar vor dem Eingie- 
Ben in Formen (bei etwa 60°O. 



55 



60 



Beispiel 7 
Duftsuft 

Lanosterin 6,9 

Hydrogenated polyisobuten 65 

Tridecyl trimellitate 5 
Hydrogenated styrene/Methylstyrene/Indene 1 0 
Copolymer 

Silica 3,5 

Fragance 10 



65 



Es wurde wie im Beispiel 2 gearbeitet. Die Duftstoffe 
wurden bei 60°C unmitteibar vor dem Einfullen in die For- 
men hinzugegeben. 
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Beispiel 8 
Make-up-suft 

Lanosterin 5 5 

Hydrogenaicd polyisobuien qs. 

Tridecyl styrene 23,5 

Methylstyrene/Indene Silica 8,5 

Silica * - 

Rotpigment 0i io 

Schwarzpigment 0,2 

Kaolin modifiz. nach W096/17588 1,2 

Ti0 2 1<0 

Braunpigment 0,8 

15 

Es wurde ahnlich wie im Beispiel 3 gearbeitet. 
Patentanspriiche 

1. Feste kosmetische Zusammensetzungen auf Basis 20 
verfesiigter Ole, dadurch gekennzeichnet, daB sie 40 
bis 95 Gew.-% eines kosmetisch annehmbaren Oles 
oder Olgemisches, 1 bis 10 Gew.-% Lanosterin und 0 
bis 58 Gew.-% eines oder mehrerer kosmetischer Wirk- 
stoffe oder Zusatzstoffe umfaBt, jeweils bezogen auf 25 
die Gesamtmenge der Zusammenselzung. 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sie 0,1 bis 50 Gew.-% eines oder 
mehrerer kosmetischer Wirkstoffe oder Zusatzstoffe 
umfaBt, 

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Olaus der Gruppe ausgewahlt 
ist, die aus Mineralol, HydrogenaLed polyisobuten, Po- 
lyisopren, Squalane, pflanzlichen Olen, kosmetischen 
Estern, kosmetischen Ethem und Gemischen davon be- 
slehL 

4. Zusammensetzung nach Anspruch 3 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Ol Hydrogenated polyisobuien, 
Polyisopren, Squalane, TridecyltrimeUtrimellitat, Tri- 
methylpropan-iriisostearat, IsodecylciiraU Neopentyl- 40 
glycol-diheptanoat, PPG-15-stearylether Calendulaol, 
Jojobaol, AvocadooL MacadamianuBol oder ein Ge- 
misch mehrerer davon ist. 

5. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sie 40 bis 95 Gew.-% eines kosme- 45 
tisch annehmbaren Oles oder Olgemisches, 1 bis 10 
Gew.-% Lanosterin und 5 bis 30 Gew.-% eines oder 
mehrerer kosmetischer Copolymere oder Polymere 
enthalt. 

6. Zusammenselzung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die kosmetischen Wirkstoffe oder 
Zusatzstoffe aus der Gruppe ausgewahlt sind, die aus 
Stoffen wie Polyisopren, Polymeren, Copolymeren, Si- 
liciumdioxid (Silica), Vitaminen, organischen ollosli- 
chen Farbstoffen, anorganischen Pigmenten, Pflanzen- 55 
farbstoffen, modifizienem oder unmodifiziertem Kao- 
lin, Anuoxidauonsmiueln, Deodorants, Sonnenschulz- 
mitteln und Duftstoffen besteht 

7. Zusammensetzung nach Anspruch 5 oder 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Polymeren und Copoly- 60 
meren aus der Gruppe ausgewahlt sind, die aus hydrier- 
ten Styren/Methylstyren/Inden-Copolymeren, Copoly- 
meren von Vinylpyrrolidon und langkettigen o>Ole- 
finen, Salzcn von Fcttsaureestern, PEG- 120: Methyl 
glucose dioleate und Gemischen davon besteht 

8. Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 
7 , dadurch gekennzeichnet, daB sie transparent isL 

9. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 



30 



35 



50 



7 . dadurch gekennzeichnet, daB sie transluzent ist. 

10. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 
bis 9 . dadurch gekennzeichnet, daB sie in Form von 
kosmetischen Stiften mit Durchrnessern von 0,5 bis 
5 cm vorliegt. 

11. Zusammensetzung nach Anspruch 10 , dadurch 
gekennzeichnet, daB sie als kosmetischer wasserpha- 
senfreier, transparenter Stirbt mit Duftstoffen vorliegt. 

12. Zusammenselzung nach Anspruch 10 oder 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Stiff gefarbt oder pig- 
mentiert isL 

13. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 
bis 10 ♦ dadurch gekennzeichnet, daB sie in Form einer 
Make-up-Zubereitung vorliegt. 

14. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 
bis 7 , dadurch gekennzeichnet, daB sie in Form einer 
Sonnenschutz-Zubereitung vorliegL 
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Abstract (Basic) : DE 19707309 A 

A solid cosmetic based on solidified oils comprises (based on total 
wt.) (A). 40-95% cosmetically-acceptable oil (mixture); (B) 1-10% 
ianosterol; and (C) 0-58 (preferably 0.1-50)% active component or 
additive. 

Preferably (A) is a mineral oil, hydrogenated polyisobutene, 
poiyisoprene, squalane, plant oil and/or cosmetic ester or ether, 
especially hydrogenated polyisobutene, squalane, tridecyltrimellitate, 
trimethylolpropane triisostearate, isodecyl citrate, neopentylglycol 
diheptanoate, PPG-15 stearyl ether, calendula oil, jojoba oil, avocado 
oil and/or macadamia nut oil. (C) is poiyisoprene, silica, a vitamin, 
organic oil-soluble dye, organic pigment, plant dye, optionally 
modified kaolin, antioxidant, deodorant, sun-screen or perfume. (C) 
comprises 5-30 wt . % of a cosmetic (co) polymer. 

ADVANTAGE - On account of its waxy and optionally transparent 
character the composition can be used in stick or pencil form as a 
make-up or sun-screen (both claimed) , depending on the nature of the 
active material or additive (C) . Such products are non-irritating for 



ail skin types. 
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Spherical inorganic powder used as delustering chemical for cosmetics, 
paints, etc. - has specified refractive index, specified vol . -averaged 
particle dia. and transmitted-light scattering value 
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Abstract (Basic): JP 8225316 A 

New spherical inorganic powder has a refractive index of 1.5-2.0, 
vol . -averaged particle dia. of 0.1-4 mu, and a transmitted-light 
scattering value of at least 70% which is measured under the conditions 
where (1) 20 wt.% of sample powder are dispersed in a solvent whose 
refractive index is 1.4-1.5; (2) 15 mu, thick thin film of the 
dispersion is formed; (3) the parallel light transmittance (Tp) and 
scattering light transmittance (Td) of the thin film are measured by 
haze meter. The transmitted-light scattering value is given by the 
formula [Td/ (Td+Tp) ] xlOO (where (Td+Tp) is the total transmittance). 

USE - As a delustering chemical for cosmetics, paint, rubber or 
plastics . 

ADVANTAGE - The new powder works to evade the surface roughness or 
non-uniformity of colour. 
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